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(57) Abstract 

The invention concerns a compliant substrate (5) comprising a support (1) and at least a thin layer (4), formed at the support surface 
and designed to receive, integrally, a structure causing stresses. The support (1) and the thin layer (4) are linked to each other by linking 
means (3) such that the stresses caused by said structure are wholly or partially absorbed by the thin layer (4) and/or by the linking means 
(3) which comprise at least a linking zone selected among the following linking zones: a layer of microcavities and/or a bonding interface 
whereof the bonding energy is controlled to enable absorption of said stresses. 



(57) Abrege 

L'invention concerne un substrat compliant (5) comprenant un support (1) et au moins une couche mince (4), form6e en surface du 
support et destined a recevoir, de maniere solidaire, une structure amenant des contraintes. Le support (1) et la couche mince (4) sont 
relids Tun a r autre par des moyens de liaison (3) tels que les contraintes amen6es par Iadite structure sont tout ou partie absorbees par 
la couche mince (4) et/ou par les moyens de liaison (3) qui comprennent au moins une zone de liaison choisie parmi les zones de liaison 
suivantes: une couche de microcavites et/ou une interface de collage dont l'6nergie de collage est controtee pour permettre r absorption 
desdites contraintes. 
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SUBSTRAT COMPLIANT EN PARTICULIER POUR UN DEPOT PAR 

HETERO-EPITAXIE 

Domaine technique 

5 La presente invention concerne un substrat 

compliant, c'est-a-dire un substrat capable d' accepter 
des contraintes induites par une structure qui y adhere 
et qui peut etre une couche deposee sur une surface de 
ce substrat par hetero-epitaxie de telle fagon que 
10 cette couche souffre le moins possible des contraintes. 
Elle concerne egalement les procedes d'obtention de 
tels substrats. 

Etat de la technique anterieure 

15 

Les applications electroniques et 
optoelectroniques demandent un nombre croissant de 
materiaux semiconducteurs et en particulier de 
semiconducteurs composes comme par exemple ceux du type 

20 III-V. Cependant, actuellement on ne sait fabriquer des 
substrats massifs que pour certains semiconducteurs 
tels que par exemple le silicium, 1'arseniure de 
gallium, le carbure de silicium et le phosphure 
d' indium. Pour d' autres semiconducteurs la solution 

25 retenue est la croissance hetero-epi taxiale sur un 
substrat dont le reseau cristallin est adapte a celui 
de la couche semi-conductrice a faire croitre. 

Cependant, cette contrainte d' adaptation 
des parametres de maille au niveau de 1' interface de 

30 croissance entre couche et substrat limite severement 
le nombre et la diversite des couches que 1'on peut 
ainsi faire croitre, car il n'est que rarement possible 
de trouver le substrat dont le reseau soit adapte a la 
couche desiree. Ainsi, par exemple, il n'existe pas de 



WO 99/39377 



PCT/FR99/00187 



2 

substrats massifs parf ai tement adaptes a la croissance 
hetero-epitaxiale de GaN, de A1N et InN. 

L' utilisation de substrats mal adaptes 
conduit a la croissance de couches de tres mauvaise 

5 qualite. En particulier, des que l'epaisseur de la 
couche depasse une valeur critique d' autant plus faible 
que les reseaux sont desadaptes, les contraintes se 
relachent dans la couche hetero-epitaxiale par creation 
de defauts de structures (en particulier des 

0 dislocations) . 

Pour s'affranchir de ces problemes, les 
specialistes" de l'epitaxie sur substrats epais ont 
utilise des techniques de croissance incluant la 
realisation d'un empilement de couches tampons dont 

5 l'objectif est de permettre d' absorber les contraintes 
induites par la difference de parametres . de maille 
entre le substrat et la couche epitaxiee principalement 
dans le plan d'epitaxie et par la difference de 
coefficients de dilatation thermique entre les deux 

0 materiaux. Dans ce dernier cas, la temperature 
d' elaboration de la couche epitaxiee est egalement un 
parametre a prendre en compte. Cet empilement de 
couches tampons se termine par une couche superf icielle 
servant alors a la germination de la couche epitaxiee 

5 qui est la couche desiree. Cependant, meme en utilisant 
tout ce savoir-faire, les materiaux obtenus contiennent 
toujours des defauts cristallins et ont souvent des 
qualites insuf f isantes pour la realisation de 
dispositifs optoelectroniques et/ou electroniques . 

0 Pour remedier a ce probleme, differentes 

etudes sur le substrat compliant ont ete menees . On 
peut citer a titre d'exemple 1' article "New Approach to 
Grow Pseudomorphic Structures over the Critical 
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Thickness" par Y.H. LO paru dans la revue Appl. Phys. 
Lett. 59 (18), 28 octobre 1991. Dans ce domaine, le 
substrat compliant est par essence un substrat 
cristallin dont la maille cristalline (parametre de 
5 maille) n'est pas necessairement adapte a la couche que 
l'on veut faire croltre, mais qui possede la propriete, 
lorsque l'on fait croitre la couche hetero-epitaxiale, 
de relaxer les contraintes liees a la croissance de la 
couche, dans le substrat compliant lui-meme ou a 

10 1' interface, au lieu de laisser les contraintes se 
relaxer dans la couche hetero-epitaxiale. On obtient 
ainsi des couches hetero-epitaxiales de tres grande 
qualite et dans le principe, le substrat compliant 
permet la croissance de tout type de couche sur un 

15 reseau cristallin. 

On peut classer la realisation de substrats 
compliants selon trois groupes. 

Un premier groupe se rapporte a un substrat 
tres fin (quelques nm) et autoporteur, ce qui est tres 

20 difficile a realiser et meme quasiment impossible si 
l'on veut obtenir de grandes surfaces. On pourra se 
reporter a ce sujet a 1' article "Lattice Engineered 
Compliant Substrate for Defect-free Hetero-epitaxial 
Growth" de F.E. EJECKAM et al . , paru dans la revue 

25 Appl. Phys. Lett. 70 (13), 31 mars 1997. 

Un deuxieme groupe se rapporte a une 
structure SOI (Silicium-Sur-Isolant ) sur un substrat. 
Dans cas, le film superficiel obtenu est tres fin et la 
couche isolante sous-jacente est susceptible de se 

30 deformer sous l'effet de la temperature pendant la 
croissance du film mince. 

Un troisieme groupe se rapporte a une 
structure du type dit "twist bonding" dans la 
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terminologie anglo-saxonne . Dans ce cas, le film mince, 
permettant la relaxation des contraintes appelee par la 
suite compliance, est realise au moyen d'un collage, 
par adhesion moleculaire, de deux substrats cristallins 
5 de meme type, dont les reseaux cristallins sont 
desorientes, et en amincissant 1'un d'eux jusqu'a ne 
laisser qu'une couche tres fine. On pourra se reporter 
a ce sujet a 1' article "Dislocation-free InSb Grown on 
GaAs Compliant Universal Substrates" de F.E . EJECKAM et 

10 al., paru dans la revue Appl. Phys . Lett. 71 (6), 11 
aout 1997. Ce collage avec disorientation induit au 
voisinage de ' 1' interface la formation de dislocations 
qui se retrouvent dans la couche amincie, rendant 
celle-ci capable d' accommoder les contraintes lorsque 

15 l'on fait croitre une couche hetero-epitaxiale dessus. 

Ces substrats compliants selon l'art connu 
presentent certaines limitations dans leur utilisation. 
Pour le film autoporteur, la limitation reside dans la 
difficulty ou la quasi-impossibilite de realiser un 

20 film de quelques nm sur une surface de plusieurs mm 2 et 
a fortiori de plusieurs dizaines de cm 2 . En effet, il 
n'existe pas de materiau suffisamment rigide a ces 
epaisseurs pour etre manipule. Pour la structure SOI, 
la limitation reside dans 1'imparfaite compliance du 

25 substrat. En effet, celle-ci est liee a la capacite de 
1'isolant de se deformer (voire de fluer) pour pouvoir 
absorber des contraintes. Pour arriver a ce resultat, 
on doit avoir recours a des traitements thermiques a 
des temperatures elevees et/ou a des compositions 

30 adaptees (par exemple, dopage B et P dans le cas d'un 
isolant de type Si0 2 ) . Ces traitements thermiques ne 
sont pas toujours compatibles avec la couche a 
epitaxier. Pour le troisieme groupe de substrats, la 
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difficulty est d'obtenir un collage sur une grande 
surface sans defaut et d'amincir la couche jusqu'a une 
tres faible epaisseur. De plus, cette technique demande 
un tres bon controle de la disorientation cristalline 
5 entre les deux substrats si l'on veut bien maitriser le 
nombre et la nature des dislocations qui donnent le 
caractere compliant a ce type de structure. 

II est connu par ailleurs qu'une liaison 
intime entre deux materiaux peut etre obtenue par 
0 adhesion moleculaire. Plusieurs cas peuvent se 
rencontrer en fonction des terminaisons presentes en 
surface au moment du collage. On parle par exemple de 
collage hydrophile ou hydrophobe. 

L' hydrophilie de la surface est 
generalement obtenue a l'aide de nettoyages chimiques 
dont l'objectif est de saturer la surface en 
groupements hydroxyles OH (par exemple pour le silicium 
une densite surfacique de 4,6/nm 2 ). Des molecules d' eau 
peuvent alors s' adsorber naturellement sur ces sites. 
La mise en contact de deux surfaces, ainsi preparees, 
entraine leur adhesion avec une energie de collage 
significative (0,1 J/m 2 dans le cas d'un collage oxyde 
de silicium - oxyde de silicium) des la temperature 
ambiante. Les traitements thermiques posterieurs 
permettent un renforcement de celui-ci du fait d'une 
evolution des liaisons presentes a 1' interface. Ainsi, 
dans le cas de collage Si02-Si0 2 , des traitements 
thermiques a basse temperature, typiquement inferieure 
a 300°C, entrainent le rapprochement des deux surfaces 
via des liaisons hydrogenes entre les groupements 
hydroxyles en vis-a-vis via 1' apparition des premieres 
liaisons Si-O-Si. L' energie de collage augmente alors 



WO 99/39377 



PCT/FR99/00187 



regulierement avec la temperature pour atteindre une 
energie de collage de 2 J/m 2 a 900°C. 

Par opposition, dans le cas d'un collage 
hydrophobe (c' est-a-dire un collage qui ne met pas en 
5 jeu des molecules d'eau ou des groupements hydroxyles) , 
les surfaces sont generalement decapees avant collage 
de facon a eliminer tout l'oxyde natif. Les nettoyages 
utilises pour le decapage laissent alors les surfaces 
saturees principalement en terminaisons Si-H par 

10 exemple pour du silicium. La tenue du collage n'est 
assuree que par une attraction de type Van der Waals et 
les energies de collage alors mesurees a la temperature 
ambiante dans le cas d'un collage silicium-silicium 
(environ 10 mJ/m 2 ) correspondent bien au calcul 

15 theorique. Lors d'une montee en temperature des 
liaisons Si-Si sont formees par reconstruction des deux 
surfaces en contact. 

Ce mecanisme de collage peut se produire 
pour la majorite des materiaux a partir du moment ou 

20 ils ont une rugosite et une planeite suffisamment 
faibles. Ces deux procedes utilises montrent bien qu' il 
est possible de controler les forces de collage entre 
les differents materiaux mis en contact en fonction des 
traitements de surface, des traitements thermiques 

25 effectues et de la rugosite de surface. Un exemple de 
1' evolution de cette energie de collage est donnee dans 
1' article "Mechanism for Silicon Direct Bonding" par Y. 
BACKLUND et al., paru dans la revue J. Micromech. 
Microeng. 2 (1992), pages 158-160 (voir en particulier 

30 la figure 1). Cette energie de collage est determinee 
par une methode mettant en jeu la propagation d'une 
fissure au niveau de 1 T interface de collage sous 
l'effet de 1' introduction d'une lame au niveau de 
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1' interface de collage et parallelement a cette 
interface . 

Des 1989, certains auteurs mentionnent la 
possibility d'utiliser 1' adhesion moleculaire pour 
5 realiser un collage entre un film multicouche de 
GaAs/InGaAs/GaAs, realise auparavant sur un substrat 
bien adapte vis-a-vis de cette structure, et un support 
de silicium oxyde. Une preparation de surface 
specif ique permet d'obtenir de faibles forces de 

10 collage. On peut se referer a ce sujet a l'article 
"Characterization of Thin Al GaAs / I nGaAs / GaAs 
Quantum-well Structures Bonded Directly to Si0 2 /Si and 
Glass Substrates" par J.F. KLEM et al., paru dans la 
revue J. Appl . Phys. 66 (1), l er juillet 1989. 

15 II est egalement connu, par exemple par le 

document FR-A-2 681 472, que 1' implantation par 
bombardement de gaz rare ou d'hydrogene dans un 
materiau semiconducteur, ou dans un materiau solide 
cristallin ou non (cf. FR-A-2 748 850), est susceptible 

20 de creer des microcavites ou microbulles a une 
profondeur voisine de la profondeur moyenne de 
penetration des especes implantees. La morphologie 
(dimension, forme, ...) de ces defauts peut evoluer au 
cours de traitements thermiques, en particulier ces 

25 cavites peuvent voir leurs tailles augmenter. Suivant 
la nature du materiau. et surtout suivant ses proprietes 
mecaniques, ces cavites peuvent induire, suivant les 
conditions de traitement thermique, des deformations en 
surface nominees "blisters" dans la terminologie 

30 anglo-saxonne . Les parametres les plus importants a 
controler pour obtenir ces deformations sont la dose de 
gaz introduite au cours de 1' implantation, la 
profondeur a laquelle les especes gazeuses sont 
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implantees et le budget thermique fourni au cours de 
1' implantation. A titre d' exemple, une implantation 
d'hydrogene dans une plaque de silicium a une dose de 
3.10 16 HVcm 2 , pour une energie de 40 keV, cree une 
5 couche enterree continue de microcavites d' environ 
150 nm d' epaisseur, a une profondeur moyenne de 330 nm. 
On entend par couche continue une couche contenant des 
microcavites reparties de fagon homogene sur une 
certaine epaisseur. Ces microcavites sont de forme 

10 allongee (d'ou leur nom de "platelets" en anglais) . 
Elles possedent par exemple une taille de l'ordre de 
6 nm en longueur et de deux plans atomiques en 
epaisseur. Si un traitement thermique est effectue a 
700°C durant 30 minutes, les microcavites grossissent 

15 et voient leurs tailles passer par exemple de l'ordre 
de 6 nm a plus de 50 nm en longueur et de quelques 
plans atomiques a 4-6 nm en epaisseur. Par contre, 
aucune perturbation de la surface implantee n'est 
observee. En effet, la taille et la pression a 

20 l'interieur de ces cavites ne sont pas suffisantes pour 
induire des deformations en surface. On se trouve alors 
en presence d' une couche continue de defauts enterres 
avec une zone contenant des microf issures (ou 
microcavites ou microbulles) mais sans aucune 

25 degradation de la surface. 

La presence de microcavites est observee 
egalement dans le cas d'une implantation realisee par 
. bombardement d' helium a la profondeur moyenne 
d' implantation Rp dans un substrat, par exemple en 

30 silicium. Les cavites obtenues dans ce cas sont 
presentes meme a des temperatures de recuit de l'ordre 
de 1000°C. Ces defauts fragilisent fortement le 
materiau en profondeur. 
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Expose de l 1 invention 

Afin de remedier aux inconvenients de l'art 
5 anterieur, il est propose, selon la presente invention, 
un substrat compliant off rant une couche mince d f un 
materiau destine a servir de germe a la croissance par 
hetero-epitaxie d'un autre materiau. Cette couche mince 
est reliee au reste du substrat par des moyens de 

10 liaison, que I'on peut qualifier de region enterree, 
telle que la couche mince et/ou les moyens de liaison 
accommode (nt) . tout ou partie des contraintes provoquees 
lors de la croissance en epitaxie du materiau epitaxie, 
evitant ainsi de repercuter ces contraintes dans le 

15 materiau epitaxie. 

Le caractere compliant d'une telle 
structure vis-a-vis d'un materiau depose ensuite reside 
dans la prise en compte des differences de parametre de 
maille, de coefficient de dilatation thermique et de la 

20 presence de la region enterree. Par definition, I'objet 
de cette structure compliante est d ? accommoder les 
contraintes du film de materiau depose par une 
relaxation de celles-ci dans la region enterree mais 
aussi eventuellement dans la couche mince, 

25 Une variante du procede consiste a 

introduire dans le film mince superficiel un element 
etranger pour modifier les parametres 

cristallographiques de la couche mince constituant le 
film germe pour 1' epitaxie et par consequent d'en 

30 modifier I'etat de contrainte avant la croissance 
epitaxiale de la couche a obtenir. 

II est apparu egalement qu'un tel substrat 
compliant peut dans son principe etre utilise pour 
1 ! absorption de contraintes dues a d ! autres causes 
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qu ! une croissance d ! un materiau par epitaxie. En fait, 
ce substrat compliant peut etre utilise pour recevoir 
une structure quelconque amenant des contraintes. 

L 1 invention a done pour objet un substrat 
5 compliant comprenant un support et au moins une couche 
mince, formee en surface dudit support et destinee a 
recevoir, de maniere solidaire, une structure amenant 
des contraintes, le support et la couche mince etant 
relies l'un & 1' autre par des moyens de liaison tels 

10 que les contraintes amenees par ladite structure sont 
tout ou partie absorbees par la couche mince et/ou par 
les moyens "de liaison, caracterise en ce que lesdits 
moyens de liaison comprennent au moins une zone de 
liaison choisie parmi les zones de liaison suivantes : 

15 une couche de microcavites et/ou une interface de 
collage dont l'energie de collage est controlee pour 
permettre l f absorption desdites contraintes. 

La zone de liaison peut etre une couche de 
defauts, par exemple une couche de microcavites. La 

20 couche de defauts peut etre creee par implantation par 
bombardement d'une ou de plusieurs especes gazeuses. 
Ces especes gazeuses peuvent etre choisies parmi les 
gaz rares, l'hydrogene et le fluor. Des dopants peuvent 
etre associes a l'espece gazeuse ou aux especes 

25 gazeuses. On peut en outre proceder a une diffusion de 
l'espece gazeuse implantee ou des especes gazeuses 
implantees. L 1 implantation peut etre suivie d'un 
traitement thermique pour permettre de faire evoluer 
les defauts. L 1 implantation par bombardement peut etre 

30 notamment realisee au travers de la surface du 
substrat, la region comprise entre la surface du 
substrat et la couche de defauts fournissant ladite 
couche mince. Eventuellement, la region comprise entre 
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la surface du substrat et la couche de defauts est 
amincie pour constituer ladite couche mince. 
L f implantation par bombardement peut aussi etre 
realisee au travers d f une couche sacrif icielle 
5 supportee par ladite surface du substrat, ladite couche 
sacrif icielle pouvant etre ensuite eliminee. 

L 1 implantation peut etre realisee au 
travers de la surface du substrat, cette surface 
supportant une premiere couche mince, la region 

10 comprise entre la surface du substrat et la couche de 
microcavites fournissant une deuxieme couche mince. La 
couche de microcavites peut etre realisee au voisinage 
de l f interface entre la premiere couche mince et le 
substrat. L ' implantation par bombardement peut etre 

15 realisee au travers d f une couche sacrif icielle 
supportee par la premiere couche mince, ladite couche 
sacrif icielle etant ensuite eliminee. 

L'energie de collage peut etre controlee 
par preparation de surface et/ou par traitement 

20 thermique et/ou par creations de defauts a cette 
interface. Ces defauts peuvent etre crees par exemple 
par implantation par bombardement et/ou par defauts de 
collage. Cette creation de defauts permet generalement 
de fragiliser l 1 interface de collage. La preparation de 

25 surface peut etre un controle de la rugosite et/ou de 
1 1 hydrophilie . La rugosite des plaques peut etre 
obtenue par attaque chimique avec HF par exemple. 
L 1 hydrophilie peut etre obtenue par nettoyage chimique 
du type RCA. La zone de liaison peut comprendre en 

30 outre au moins une couche intermediaire entre la couche 
mince et le support. La couche intermediaire peut etre 
elaboree de telle fagon qu ? elle soit constitute 
d* inhomogeneites aptes a relacher les contraintes. On 
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peut citer par exemple la presence de joints de grains, 
de colonnes de croissance, d ! inclusions . . . Cette couche 
peut etre gravee sur tout ou partie de sa surface. La 
couche intermediaire peut etre une couche metallique ou 
5 une couche d f un alliage metallique. 

Les moyens de liaison peuvent comprendre 
une couche de microcavites et une interface de collage 
disposee soit au-dessus soit au-dessous de la couche de 
microcavites . 

10 Dans une application privilegiee, la couche 

mince est en un premier materiau cristallin et est 
destinee a servir de germe pour la croissance 
hetero-epitaxiale d'un deuxieme materiau cristallin 
constituant ladite structure. Cette couche mince peut 

15 etre une couche precontrainte par introduction d'un 
element etranger audit premier materiau cristallin afin 
de favoriser la compliance dudit substrat. L f element 
etranger peut etre introduit par implantation par 
bombardement et/ou introduit par diffusion. Cette 

20 implantation peut etre realisee a travers un oxyde 
sacrificiel. Cet element etranger peut etre un dopant 
de la couche mince- Le premier materiau cristallin peut 
notamment etre un semiconducteur par exemple Si ou 
GaAs. Un tel substrat compliant peut avantageusement 

25 servir a la croissance hetero-epitaxiale d ? un materiau 
cristallin choisi parmi GaN, SiGe, A1N, InN et SiC. 
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Breve description des dessins 

L 1 invention sera mieux comprise et d ! autres 
avantages et particularity apparaitront a la lecture 
5 de la description qui va suivre, donnee a titre 
d ! exemple non limitatif, accompagne des dessins annexes 
parmi lesquels : 

- les figures 1A a 1C illustrent un premier 
exemple de realisation d'un substrat compliant selon la 

10 presente invention, la zone de liaison etant une couche 
de microcavites ; 

*- les figures 2A a 2C illustrent un 
deuxieme exemple de realisation d ! un substrat compliant 
selon la presente invention, la zone de liaison 

15 comprenant une interface de collage ; 

- la figure 3 represente un substrat 
compliant selon la presente invention, la zone de 
liaison comprenant une interface de collage et une 
couche intermediaire ; 

20 - la figure 4 represente un substrat 

compliant selon la presente invention, la zone de 
liaison comprenant une interface de collage entre deux 
couches intermediates ; 

- la figure 5 est un diagramme illustrant 
25 devolution de l'energie de collage, pour un collage 

Si0 2 - Si0 2 , en fonction de la temperature et de la 

rugosite de surface. 

Description detaillee de modes de realisation de 
30 1' invention 



A titre d 1 exemple pref erentiel, le reste de 
la description va porter sur la realisation de 
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substrats compliants pour des depots de materiaux par 
hetero-epitaxie . 

II est possible d'obtenir un film de faible 
epaisseur a partir d f un substrat dans lequel on realise 
5 une implantation d T especes (par exemple des ions) 
susceptibles de creer, a une profondeur voisine de la 
profondeur moyenne de penetration des especes, une 
couche de defauts delimitant, entre la surface du 
substrat et elle-meme, un film de faible epaisseur. Les 

10 especes sont choisies de telle sorte que la couche de 
defauts crees soit susceptible d'accommoder les 
contraintes "auxquelles le film de faible epaisseur peut 
etre soumis. Le role de la couche de defauts est de 
plus de supporter le film de faible epaisseur (action 

15 verticale, perpendiculaire a la surface) , tout en le 
laissant libre de contraintes dans le plan- horizontal 
(parallelement a la surface) . II peut etre necessaire, 
dans certains cas, d'appliquer un traitement thermique 
au substrat apres l'etape d f implantation de fagon a 

20 faire croitre, par exemple, la taille des defauts, de 
les faire coalescer en amas de taille plus elevee, de 
modifier leur distribution de fagzon a rendre la couche 
plus adaptee a 1 f accommodement des contraintes. 

On choisira pref erentiellement des especes 

25 parmi les gaz rares ou l'hydrogene, ou une combinaison 
des deux, qui sont connus pour permettre la creation de 
defauts de type microcavites . Dans ce cas, on choisira 
une dose suffisante pour creer ces microcavites mais 
plus faible que la dose critique au-dessus de laquelle 

30 1 1 implantation des especes est susceptible d f induire 
des deformations de la surface telles que les cloques 
(denommees "blisters" en anglais) . A titre d f exemple, 
dans le cas du silicium on peut choisir d'implanter des 
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ions hydrogene a une dose de 3 . 10 l6 /cm 2 . Cependant, il 
faut preciser que cette dose critique depend des 
conditions d * implantation et de la nature du dopage. 

L 1 epaisseur du film est determinee par le 
5 choix de l r energie d f implantation . Afin de realiser un 
film tres fin (ce qui est necessaire pour assurer une 
bonne compliance) , on choisira une energie 
d T implantation faible. Par exemple, dans le cas du 
silicium et des ions hydrogene, on choisira 

10 preferentiellement une energie dans la gamme allant de 
1 keV a 10 keV, gamme qui permet de realiser des films 
d 1 epaisseur - comprise entre 5 nm et 60 nm. On pourra 
aussi obtenir l f epaisseur desiree de film par 
amincissement (polissage, attaque chimique, oxydation 

15 sacrif icielle) d'un film obtenu par implantation a une 
energie plus elevee que celle qui aurait fourni 
directement l f epaisseur desiree. 

Dans certains cas, il peut etre avantageux 
d'implanter au travers d f une couche sacrif icielle, par 

20 exemple une couche d'oxyde de silicium. Dans ce cas, il 
peut ne plus etre necessaire d'utiliser de tres faibles 
energies. L f elimination de la couche sacrif icielle peut 
etre suffisante pour se retrouver avec un film 
superficiel tres mince. 

25 Les figures 1A a 1C sont illustratives de 

ce dernier exemple. La figure 1A represente, vu de 
cote, un substrat 1, par exemple en silicium 
monocristallin, recouvert d'une couche d f oxyde de 
silicium 2 jouant le role de couche sacrif icielle . La 

30 figure IB represente une etape d 1 implantation ionique, 
par des ions d f hydrogene, du substrat 1 au travers de 
la couche d'oxyde 2. L f implantation est realisee dans 
les conditions definies ci-dessus. On obtient une 
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couche 3 de microcavites ou de microbulles definissant 
une couche ou film mince 4 adjacente a la couche 
d'oxyde 2. A cause de la presence de cette couche 
d'oxyde, 1' epaisseur de la couche mince 4 peut etre 
5 reduite et tres precisement ajustee. La couche d f oxyde 
2 est ensuite eliminSe par attaque chimique et l'on 
obtient le substrat compliant 5 represents a la figure 
1C ou 1' ensemble forme par la couche de microcavites 3 
et la couche mince 4 (servant de germe pour un materiau 
10 a epitaxier) constitue une couche compliante. 
Eventuellement, on peut proceder a un traitement 
thermique pour augmenter la taille des microcavites de 
la couche 3. 

Pour certaines applications/ 1 1 implantation 

15 ionique peut aussi etre realisee au travers de deux 
couches monocristallines . Une premiere couche 
monocristalline, constitute dans le substrat lui-meme, 
possede une epaisseur comprise entre la surface du 
substrat et la couche de microcavites induites par 

20 1 1 implantation. Une deuxieme couche monocristalline 
peut etre deposee ou reportee sur le substrat. A titre 
d'exemple, on peut choisir comme substrat une structure 
composee d'une fine couche de GaAs (par exemple de 3 nm 
d' epaisseur) reportee sur un substrat de silicium par 

25 une methode telle que celle decrite dans le document 
FR-A-2 681 472 associee a un amincissement a l ! aide de 
couches sacrif icielles . Ensuite, une couche 
sacrif icielle d f oxyde de silicium est deposee sur la 
structure afin de permettre d ! implanter l'hydrogene a. 

30 la profondeur desiree. On realise 1 f implantation 
d f hydrog£ne dans le silicium, en traversant la couche 
sacrif icielle d'oxyde et la couche de GaAs, pour creer 
les microcavites dans le silicium mais a une profondeur 
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tres proche de celle de I 1 interface GaAs/Si, par 
exemple une profondeur de l'ordre de quelques nm, voire 
quelques dizaines de nm. Une variante de realisation 
peut consister a creer les microcavites au voisinage de 
5 1 ! interface entre GaAs et silicium. 

Comme indique precedemment les forces de 
collage sont fonction de nombreux parametres (nature 
des especes chimiques en surface, budget thermique 
fourni, rugosite de surface de depart) . Cependant, ces 

10 forces peuvent etre controlees de fagon a pouvoir 
controler l'energie de collage. On pourra done 
accommoder 'ces forces de collage par rapport a la 
contrainte provoquee par la presence d f une couche mince 
epitaxiee d'un materiau et induite par des differences 

15 de parametre de maille, de coefficient de dilatation 
thermique, mais aussi en tenant compte des .contraintes 
induites par le collage par adhesion moleculaire 
lui-meme. A titre d f exemple, dans le cas d ! un collage 
hydrophile de plaques de silicium monocristallin et en 

20 utilisant le procede de fabrication d f un film mince de 
materiau semiconducteur tel que defini dans le document 
FR-A-2 681 472, on peut obtenir une couche tres mince 
de silicium (inferieure a 10 nm) sur une couche d'oxyde 
de tres faible epaisseur (inferieure a 5 nm) . 

25 L'originalite dans ce cas par rapport au procede 
divulgue par le document FR-A-2 681 472 reside dans le 
controle des forces de collage en final, e'est-a-dire 
apres la fracture par recuit a basse temperature 
(typiquement 450°C pendant 30 minutes pour une dose 

30 implantee d'hydrogene de l'ordre de 6 . 10 lD HVcm 2 ) et 
polissage mecano-chimique . Un exemple des forces de 
collage qui peuvent etre obtenues sur les courbes de la 
figure 5. Par exemple, dans le cas d f un collage de 
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Si0>-Si02 avec une rugosite de surface de 6,25 A rms 
(mesure AFM sur des surfaces analysees de lxl pm) pour 
les deux surfaces mises en contact, des energies de 
liaison de I'ordre de 250 mJ/m 2 sont obtenues meme 
5 apres un traitement a 800°C. 

Les figures 2A a 2C illustrent cet exemple 
de realisation. La figure 2A represente, vu de cote, un 
substrat 10 en silicium monocristallin dont une face 
est recouverte d ! une tres fine couche d'oxyde de 

10 silicium 11. On precede, au travers de la couche 
d'oxyde 11, a une implantation d'ions hydrogene 
destinee a induire une zone de fracture. On obtient une 
couche de microcavites 12 definissant entre elle et la 
couche d ! oxyde 11, une region tres fine 13 de silicium. 

15 La figure 2B montre, vu egalement de cote, un autre 
substrat de silicium 14 recouvert d'une fine couche 
d'oxyde de silicium 15. Les substrats 10 et 14 sont 
solidarises par adhesion moleculaire de leurs couches 
d f oxyde 11 et 15. Ensuite, grace a un traitement 

20 thermique approprie, on procede a la coalescence des 
microcavites de la couche 12 pour obtenir une fracture 
et la separation du substrat 10 en deux parties. La 
face libre de la region 13 est polie pour constituer 
une couche mince destinee a 1 'hetero-epitaxie (voir la 

25 figure 2C) . Les couches d ! oxyde 11 et 15 sont liees par 
1 ? interface de collage 16. 

II faut preciser que la structure film 
mince servant de germe/zone de liaison avec interface 
de collage/substrat peut etre obtenue par d'autres 

30 methodes que le procede decrit dans le document 
FR-A-2 681 472. On peut citer a titre indicatif les 
methodes basees sur le collage par adhesion moleculaire 
et 1 1 amincis semen t par rectification et polissage. On 
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peut egalement utiliser des couches minces reportees 
par epitaxial lift-off. De nombreux exemples existent 
dans la litterature, en particulier pour obtenir des 
films minces de materiaux III-V, comme par exemple le 
5 GaAs . On peut aussi avoir recours a 1 1 utilisation d'une 
poignee support pour transferer les couches minces, 
servant de germe, de leur substrat de base vers la 
structure qui va devenir compliante. 

Pour controler les forces de collage on 

10 peut egalement jouer sur le nombre de defauts de 
collage (c 1 est-a-dire des zones non collees) qui sont 
presentes a -cette interface. 

Une des solutions proposees precedemment 
est d f obtenir des forces de collage, entre le film 

15 mince qui va servir de germe et le support, assez 
faibles pour que le film mince puisse absorber des 
contraintes sans toutefois se decoller. 

Une variante a ce procede consiste a jouer 
sur ces forces de collage mais aussi sur la presence de 

20 couches intermediates . Ces couches intermediates 
pouvant renforcer le caractere compliant de la 
structure. Plus precisement, on tient compte dans ce 
cas, non seulement des forces de collage entre le film 
germe et la surface, mais on utilise aussi pour 

25 accommoder les contraintes les forces d f adherence entre 
les differentes couches ainsi que la nature meme des 
differentes couches minces. 

La figure 3 represente, vu de cote, un tel 
substrat compliant. Le substrat compliant 20 comprend 

30 un support 21, une couche intermediaire 22 recouverte 
d f une couche mince 23 destinee a servir de germe pour 
une hetero-epitaxie . La couche intermediaire 22 est 
liee au support 21 par une interface de collage 24. 



WO 99/39377 



PCT/FR99/00187 



20 

A titre cTexemple, on peut utiliser comme 
couche intermediaire 22 un film metallique dont les 
proprieties mecaniques (deformation) sont telles qu'il 
peut encaisser une partie importante des contraintes. 
5 Par exemple, on peut utiliser le precede decrit dans le 
document FR-A-2 681 472 pour obtenir le film mince 23 
de semiconducteur servant de germe, mais en utilisant 
pour solidariser le film mince 23 sur la couche 
intermediaire 22 un compose metallique a base de Au 

10 (95%) - Sn (5%) ou un compose a base de Al (5%) - Cu 
(95%) . Ces composes metalliques ont la propriete d'etre 
visqueux dans une large gamme de temperature compatible 
avec les temperatures auxquelles sont generalement 
realisees les epitaxies (900-1000°C) . On peut egalement 

15 indiquer a titre d' exemple 1 1 utilisation de Pd, Pt ou 
de siliciures ou des alliages metalliques ou des 
alliages metal-substrat . 

Une couche intermediaire peut egalement 
recouvrir la partie du substrat formant le support 

20 proprement dit. C'est ce que montre la figure 4 ou le 
substrat compliant 30 comprend une partie support 31 
recouverte d f une premiere couche intermediaire 32, 
d'une seconde couche intermediaire 33 et de la couche 
mince servant de germe 34. L f interface de collage 35 se 

25 situe alors entre les deux couches intermediaires 32 et 
33. Ces couches intermediaires peuvent etre de meme 
nature ou de natures differentes. 

La fabrication de la couche intermediaire 
sur le film mince et eventuellement sur le substrat 

30 support se fait avant le transfert de la structure 
couche intermediaire/f ilm mince servant de germe sur le 
substrat support. La couche intermediaire est un solide 
de nature amorphe, polycristalline, ou cristalline. 
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Elle peut etre formee de une ou plusieurs sous-couches 
d f un meme materiau ou d T un materiau different et/ou 
etre constitute d'une ou de plusieurs interfaces. 

L f elaboration de la couche intermediaire 
sur le film mince adaptable et eventuellement sur le 
substrat support peut etre realisee : 

- soit par les techniques classiques de 
depot sous vide de couches minces (evaporation, 
pulverisation cathodique, CVD, MBE, . . . ) , 

- soit par les techniques de depot 
electrochimique (electrolyse, electroless, . . . ) , 

- soit par les techniques de report de 
couches minces : collage par adhesion moleculaire puis 
amincissement, collage puis amincissement par un 
procede tel que decrit dans le document FR-A-2 681 472, 
collage de la couche intermediaire (deja conditionnee 
en couche mince) via une poignee servant de support et 
elimination de la poignee, 

- soit par transformation d'une certaine 
epaisseur a partir de la surface. Cette transformation 
peut etre par exemple une oxydation ou une nitruration. 
Si on utilise une oxydation, elle peut etre soit 
thermique, soit anodique ou obtenue par une autre 
technique (plasma oxygene, implantation d f oxygene, . . . ) . 
L 1 oxydation peut etre realisee egalement par la 
corabinaison de plusieurs techniques d 1 oxydation, 

- par une methode permettant de fabriquer 
une couche poreuse deformable. 

Dans la realisation d'un substrat 
compliant, 1' epaisseur du film superficiel peut etre 
extremement critique. Dans certains cas, il est 
necessaire de pouvoir realiser des films superficiels 
de tres faible epaisseur. Plusieurs methodes peuvent 
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etre utilisees pour amincir. des film minces. On peut 
citer de maniere non exhaustive : 1 T abrasion ionique, 
la gravure chimique, la gravure assistee par plasma, 
1' ablation assistee par laser, la realisation d'une 
5 couche sacrif icielle (par oxydation, nitruration du 
film superficiel...) et retrait par diverses voies de 
cette couche sacrif icielle . 

Dans une application ou la couche mince 
servant de germe est un film de silicium, ce film peut 
etre le film superieur d'une structure 
silicium-sur-isolant, realise par la technique SIMOX ou 
par un procede d 1 adhesion moleculaire, dit "wafer 
bonding" en anglais, par exemple un procede tel que le 
procede decrit dans le document FR-A-2 681 472. Dans ce 
cas, l'epaisseur du film de silicium avant 
amincissement est par exemple de l'ordre de. 0,2 pm. Un 
traitement thermique de ce film superficiel de silicium 
a 1000°C, pendant 70 minutes, en atmosphere de vapeur 
d ! eau, entraine la formation d'un film d f oxyde de 
silicium d'environ 0,4 pm d'epaisseur. De ce fait, le 
film superficiel de silicium est aminci jusqu'a une 
fine epaisseur de l'ordre de 1 nm a quelques dizaines 
de nm. Le retrait chimique du film de silice en surface 
est effectue par attaque a 1 1 acide f luorhydrique a 10% 
pendant 10 minutes. Cette etape d T amincissement du film 
de silicium peut etre avantageusement completee dans le 
cas d'un film tres mince de silicium par un traitement 
thermique, a haute temperature, de la surface sous 
atmosphere d'hydrogene. Par exemple, un traitement a 
une temperature de l'ordre de 1150°C pendant 10 minutes 
permet une reconstruction cristalline de surface libre 
du silicium. Dans le meme temps, on met en evidence un 
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amincissement du film de silicium de quelques 
nanometres . 

Dans I'approche de la compliance, un des 
principes est de permettre la relaxation des 
5 contraintes, liees a l'epitaxie, grace au(x) film(s) de 
compliance. II peut alors etre avantageux d f induire 
avant l'epitaxie une contrainte dans le film 
superficiel servant de germe, a temperature ambiante, 
par une modification des parametres physiques, voire 
0 meme de la nature chimique, en fonction du type et de 
la nature du depot qui sera effectue. Ces modifications 
sont realisees dans le but de favoriser la relaxation 
ulterieure des contraintes du depot. En effet, une 
precontrainte du materiau permet de favoriser la 
5 generation de dislocations dans le(s) film(s) 
superficiel (s) de compliance ou aux interfaces de ces 
films . 

En general, l'epitaxie est realisee a une 
temperature de plusieurs centaines de degres. Le 
critere d f adaptation de maille n f est done pas a prendre 
en compte a la seule temperature ambiante. II est 
important d'estimer le role des contraintes d'origine 
thermique liees par exemple a la difference de 
dilatation thermique d ! entre les divers films et le 
support mecanique (substrat) . 

Dans cette optique, on peut utiliser le 
fait qu'il est possible de modifier le parametre 
cristallin du film superficiel a partir d'une 
implantation par bombardement d'un element dans la 
matrice cristalline du film superficiel, completee 
eventuellement par une diffusion thermique de 
I 1 element. Une variante a 1 1 implantation par 
bombardement serait d' utiliser des procedes bases sur 
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la seule diffusion thermique d* elements, tel que la 
diffusion de dopant dans le silicium. A titre d f exemple 
d 1 implantation ionique, on peut citer celui du bore 
dans le silicium monocristallin . Celui-ci entraine une 
5 diminution de la maille cristalline de 0,014 A/% 
atomique de l'espece introduite. Si le film superficiel 
est fortement adherent au support mecanique, le film de 
silicium sera alors mis dans un etat de tension. De la 
meme fagon, l f effet d' implantation du germanium sera 

10 d'augmenter la maille cristalline de 0,0022 A/% 
atomique. Si le film superficiel est fortement adherent 
au support mecanique, le film de silicium sera alors 
mis dans un etat de compression. 

Dans le cas du film mince de silicium, 

15 realise pour la compliance en amincissant par oxydation 
sacrif icielle comme decrit auparavant, 1 ' implantation 
pourra etre realisee avantageusement avant le retrait 
de l f oxyde. Le film d ! oxyde sert alors de film de 
protection pendant le traitement thermique de diffusion 

20 de l f element implante. A titre d'exemple, une 
implantation de bore a une energie de l ! ordre de 
110 keV, avec une dose de l'ordre de quelques 10 15 /cm 2 a 
quelques 10 16 /cm 2 , a travers la couche d'oxyde, 
d'epaisseur voisine de 0,4 \m, permet d'enrichir en 

25 bore le film de silicium tres fin, par mise en 
coincidence de la profondeur de ce film avec la 
profondeur d f implantation ionique. Des contraintes de 
quelques 10 8 MPa peuvent ainsi etre generees dans le 
film mince de silicium. 

30 



WO 99/39377 



PCT/FR99/00187 



25 

RE VEND I CAT I ONS 

1. Substrat compliant (5,20,30) comprenant 
un support (1,14,21,31) et au moins une couche mince 

5 (4,13,23,34), formee en surface dudit support et 
destinee a recevoir, de maniere solidaire, une 
structure amenant des contraintes, le support et la 
couche mince etant relies l'un a l'autre par des moyens 
de liaison (3 ; 11,15,16 ; 24, 35) tels que les 

10 contraintes amenees par ladite structure sont tout ou 
partie absorbees par la couche mince et/ou par les 
moyens de liaison, caracterise en ce que lesdits moyens 
de liaison comprennent au moins une zone de liaison 
choisie parmi les zones de liaison suivantes : une 

15 couche de microcavites et/ou une interface de collage 
dont l'energie de collage est controlee pour permettre 
l r absorption desdites contraintes. 

2. Procede de realisation d f un substrat 
compliant selon la revendication 1, caracterise en ce 

20 que la couche de microcavites est creee par 
implantation par bombardement d'une ou de plusieurs 
especes gazeuses, 

3. Procede selon la revendication 2, 
caracterise en ce que les especes gazeuses sont 

25 choisies parmi les gaz rares, I'hydrogene et le fluor. 

4. Procede selon l'une des revendications 2 
ou 3, caracterise en ce que des dopants sont associes a 
l'espece gazeuse ou aux especes gazeuses. 

5. Procede selon la revendication 2, 
30 caracterise en ce que l'on procede a une diffusion de 

l'espece gazeuse implantee ou des especes gazeuses 
implantees . 
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6. Procede selon la revendication 2, 
caracterise en ce que 1 1 implantation est suivie d f un 
traitement thermique . 

7. Procede selon 1'une quelconque des 
5 revendications 2 a 6, caracterise en ce que ladite 

implantation est realisee au travers de la surface du 
substrat, la region comprise entre la surface du 
substrat et la couche de microcavites fournissant 
ladite couche mince. 

8. Procede selon la revendication 7, 
caracterise en ce que la region comprise entre la 
surface du "substrat et la couche de microcavites est 
amincie pour constituer ladite couche mince. 

9. Procede selon la revendication 7, 
caracterise en ce que 1 1 implantation par bombardement 
est realisee au travers d'une couche sacrif icielle (2) 
supportee par ladite surface du substrat, ladite couche 
sacrif icielle etant ensuite eliminee. 

10. Procede selon l f une quelconque des 
revendications 2 a 6, caracterise en ce que ladite 
implantation est realisee au travers de la surface du 
substrat, cette surface supportant une premiere couche 
mince, la region comprise entre la surface du substrat 
et la couche de microcavites fournissant une deuxieme 
couche mince. 

11. Procede selon la revendication 10, 
caracterise en ce que la couche de microcavites est 
realisee au voisinage de l f interface entre la premiere 
couche mince et le substrat. 

12. Procede selon l'une des revendications 
10 ou 11, caracterise en ce que 1 1 implantation par 
bombardement est realisee au travers d'une couche 
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sacrif icielle supportee par la premiere couche mince, 
ladite couche sacrif icielle etant ensuite eliminee. 

13. Substrat compliant selon la 
revendication 1, caracterise en ce que l'energie de 

5 collage est controlee par preparation de surface et/ou 
par traitement thermique et/ou par creation de defauts 
a cette interface. 

14. Substrat compliant selon la 
revendication 13, caracterise en ce que la preparation 

10 de surface est un controle de la rugosite et/ou de 

1 1 hydrophilie 

"15. Substrat compliant selon 1 ' une des 

revendications 13 ou 14, caracterise en ce que ladite 

zone de liaison comprend en outre au moins une couche 
15 intermediaire (22; 32,33) entre la couche mince (23; 

34) et le support (21; 31) . 

16. Substrat compliant selon la 
revendication 15, caracterise en ce que la couche 
intermediaire (22; 32,33) est une couche metallique ou 

20 d'un alliage metallique. 

17. Substrat compliant selon la 
revendication 15, caracterise en ce qu'au moins une 
couche intermediaire est elaboree de telle fagon 
qu'elle soit constitute d 1 inhomogeneites aptes a 

25 relacher les contraintes. 

18. Substrat compliant selon l'une 
quelconque des revendications 1 a 17, caracterise en ce 
que les moyens de liaison comprennent une couche de 
microcavites et une interface de collage disposee soit 

30 au-dessus soit au-dessous de la couche de microcavites. 

19. Substrat compliant (5,20,30) selon 
l'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterise en ce que ladite couche mince (4,13,23,34) 
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est en un premier materiau cristallin et est destinee a 
servir de germe pour la croissance hetero-epitaxiale 
d'un deuxieme materiau cristallin constituant ladite 
structure. 

5 20. Substrat compliant selon la 

revendication 19, caracterise en ce que ladite couche 
mince est une couche precontrainte par introduction 
d f un element etranger audit premier materiau cristallin 
afin de favoriser la compliance dudit substrat. 
10 21. Substrat compliant selon la 

revendication 20, caracterise en ce que I 1 element 
etranger est introduit par implantation par 
bombardement et/ou introduit par diffusion. 

22. Substrat compliant selon l'une des 
15 revendications 20 ou 21, caracterise en ce que ledit 

element etranger est un dopant de la couche mince. 

23. Substrat compliant (5,20,30) selon 
l'une quelconque des revendications 19 a 22, 
caracterise en ce que ledit premier materiau cristallin 

20 est un semiconducteur . 

24. Application du substrat compliant 
(5,20,30) selon l ! une quelconque des revendications 19 
a 23 a la croissance hetero-epitaxiale d'un materiau 
cristallin choisi parmi GaN, SiGe, A1N, InN et SiC. 



WO 99/39377 



1/4 



PCT/FR99/00187 




FIG. 1 A 



Z 
A- 
3 
1 



U+ u + 

\\\\\\ 




FIG. 1 B 




FIG. 1 C 



WO 99/39377 



2/4 



PCT/FR99/00187 




FIG. 2 A 




FIG.2B 




FIG. 2 C 



3/4 




FIG. 4 



WO 99/39377 



4/4 



PCT/FR99/00187 



LTD 

CD 
1_1_ 




INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



Interi lal Application No 

PCT/FR 99/00187 



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 

IPC 6 H01121/20 



According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC 

8. FIELDS SEARCHED 

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) 

IPC 6 H01L 



Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched 



Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) 



C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category • 


Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 


Relevant to claim No. 


A 


EJECKAM F E ET AL: "LATTICE ENGINEERED 

COMPLIANT SUBSTRATE FOR DEFECT-FREE 

HETEROEPITAXIAL GROWTH" 

APPLIED PHYSICS LETTERS, 

vol. 70, no. 13, 31 March 1997, pages 

1685-1687, XP000689465 

dted in the application 

see page 1686, column 2, paragraph 2 - 

page 1687, column 2, paragraph 3 


1,8,13, 
17,24 


A 


EP 0 412 002 A (THOMSON CSF) 
6 February 1991 

see column 3, line 54 - column 5, line 36 


1,3-5,8 


A 


FR 2 681 472 A (COMMISSARIAT ENERGIE 

AT0MIQUE) 19 March 1993 

cited in the application 

see page 3, line 10 - page 9, line 3 


1-3,6,7 



□ 



Further documents are listed in the continuation of box C. 



Patent family members are listed in annex. 



° Special categories of cited documents : 

"A" document defining the general state of the art which is not 
considered to be of particular relevance 

"E* earlier document but published on or after the international 
filing date 

V document which may throw doubts on priority ctaim(s) or 
which is cited to establish the publication date of another 
citation or other special reason (as specified) 

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or 
other means 

"P" document published prior to the international filing date but 
later than the priority date claimed 



T" later document published after the international filing date 
or priority date and not in conflict with the application but 
cited to understand the principle or theory underlying the 
invention 

"X" document of particular relevance; the claimed invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve an inventive step when the document is taken alone 

"Y" document of particular relevance; the claimed invention 
cannot be considered to involve an inventive step when the 
document is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person skilled 
in the art. 

document member of the same patent family 



Date of the actual completion of the international search 

22 April 1999 


Date of mailing of the international search report 

04/05/1999 


Name and mailing address of the ISA 

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL-2280 HV Rljswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 


Authorized officer 

Schuermans, N 



Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992) 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

Information on patent family members 


Inten lal Application No 

PCT/FR 99/00187 


Patent document 
cited in search report 


Publication 
date 


Patent tamily 
members) 


Publication 
date 



EP 0412002 A 06-02-1991 FR 2650704 A 08-02-1991 

JP 3142822 A 18-06-1991 
US 5141894 A 25-08-1992 



FR 2681472 A 19-03-1993 EP 0533551 A 24-03-1993 

OP 5211128 A 20-08-1993 
US 5374564 A 20-12-1994 



Form PCT/ISA/21 0 (pamnt lamily anrwx) (July 1 892) 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 



Derm Internationale No 

PCT/FR 99/00187 



A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE 

CIB 6 H01L21/20 



Selon la classification internationals des brevets (CIB) ou a la fois salon ia classification nationals et la CIB 



B. DOMAINES SUR LES QUELS LA RECHERCHE A PORTE 



Documentation minimalo consultee (systeme da classification suivi des symboles de classement) 

CIB 6 H01L 



Documentation consultee autre que la documentation minimate dans la mesure ou cas documents relevent des domaines sur tesquels a porte la recherche 



Base de donnees electron ique consultee au cours de la recherche internationale (nom de la base de donnees, et si realisable, termes de recherche utilises) 



C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Categorle " 


Identification des documents cites, avec, le cas echeant, I'lndication des passages pertinents 


no. des revendications visees 


A 


EJECKAM F E ET AL: "LATTICE ENGINEERED 
COMPLIANT SUBSTRATE FOR DEFECT-FREE 
HETEROEPITAXIAL GROWTH- 
APPLIED PHYSICS LETTERS, 
vol. 70, no. 13, 31 mars 1997, pages 
1685-1687, XP000689465 
cite dans la demande 

voir page 1686, colonne 2, allnea 2 - page 
1687, colonne 2, alinea 3 


1,8,13, 
17,24 


A 


EP 0 412 002 A (THOMSON CSF) 
6 fevrler 1991 

voir colonne 3, ligne 54 - colonne 5, 
ligne 36 

-/-- 


1,3-5,8 



Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents 



ID 



Les documents de families de brevets sont Indiques en annexe 



° Categories speciales de documents cites: 

"A" document deflnissant I'etat general de la technique, non 
considere comma particuiierement pertinent 

"E" document anterieur, mais publie a la date de depot International 
ou apres cette date 

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendlcatlon de 
prioritd ou cite pour determiner la date de publication cfune 
autre citation ou pour une raison speciale (telle qu'indlquee) 

u O" document se referant a une divulgation orale, a un usage, a 
une exposition ou tous autres moyens 

"P" document publie avant la data de depot international, mais 
posterieurement a la date de priorite revendiquee 



"T" document uiterieur publie apres la date de dep6t international ou la 
date de priorite et n'appartenenant pas a I'etat de la 
technique pertinent, mais cite pour comprendre le principe 
ou la theorie constituent la base de I'invention 

"X" document particulierement pertinent; I'lnven tion revendiquee ne pent 
etre con3ideree comme nouvelle ou comme impliquant une activite 
inventive par rapport au document considere isolement 

"Y" document particulierement pertinent; I'inven tion revendiquee 
ne pout etre considered comme impliquant une activite inventive 
lorsque le document est associe a un ou plusieurs autres 
documents de meme nature, cette combinaison etant evidente 
pour une personne du metier 

document qui fait partie de la meme famille de brevets 



Date & laqualla la recherche internationale a 616 eftectivement achevde 

22 avrll 1999 


Date d'expedition du present rapport de recherche internationale 

04/05/1999 


Nom et adresse postals de r administration chargee de la recherche Internationale 
Office Europe en des Brevets, P. B. 58 1 6 Patentlaan 2 
NL-2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 


Fonctlonnaire autorise 

Schuermans, N | 



Foimulalre PCT/ISA/210 (cteuxidme teuille) (juillot 1992) 



page 1 de 2 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 



Dema nternatlonale No 



PCT/FR 99/00187 



C(sulta) OOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Categorie ° 


Identification des documents cites, avec.le cas echeant, i'indicatlondes passages pertinents 


no. das revendications visees 


A 


FR 2 681 472 A (COMMISSARIAT ENERGIE 

ATOMIQUE) 19 mars 1993 

cite dans la demande 

voir page 3, ligne 10 - page 9, ligne 3 


1-3,6,7 



Formulaire PCT/IS A/210 (siiie de la deu»eme teuille) (juillet 1992) 



page 2 de 2 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 

Renselgnements relatlfs aux membresde families do brevets 



Oemai rternationale No 

PCT/FR 99/00187 



i Document brevet cite 
au rapport de recherche 


Date de 
publication 


Membre(s) de la 
famine de brevet(s) 


Date de 
publication 


j EP 0412002 


A 


06-02-1991 


FR 
JP 

US 


2650704 A 
3142822 A 
5141894 A 


08-02-1991 
18-06-1991 
25-08-1992 1 


j FR 2681472 


A 


19-03-1993 


EP 
JP 
US 


0533551 A 
5211128 A 
5374564 A 


24-03-1993 
20-08-1993 
20-12-1994 



{ 



•» PCT/ISA/210 (annexe families de brevets) guillet 1992) 



